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La prisente invention a ponz objet de nouvelles compositions 
cosmitigues. capllladxes en particoliex pour laques et lotions de ' 
mlses en plis contenant en tant que rgsine des copolynfires s$cpienc6s. 

La SocietS demanderesse a dSja propose 1 'utilisation de nonibreux 
5 polyineres synthetlques pour la xSiaisatlon de tels types de coiqposi- 
tion. 

La SociStfi. demanderesse a en particoliex prpposfi 1* utilisation 
de certains polym&res^ hfitSrogdnes de nene que 1 'utilisation de 
certains polyndres homogSnes. 

10 La Socifitfi demanderesse vient de constater qu'il Stait Sgaleioait 
possible de rSallser d'excellentes compositions capillaires et no- 
tamnent des laques et lotions de mlses en plis en utilisant d'autres 
types de polymSres . et notamnent des polynSreS sgquencgs et plus 
partlculidrement des polyndres bi-sSquencfis on tri-s£qnenc6s d'un 

15typ9 particnlier. 

Connoe on le verra plus lol«,. ces polystgres prSsentent un trds 
grand intfirSt car 11 suf fit de faire varier la nattire des sgqusnces 
pour obtenir des polymfires ayant des propri€t§s dlf ffirentes. 

. Cette pairticularltS des polymSres sfiquehc^s prSsente un grand 

20avantage notainment pour la realisation de conpositlons sous forme 
de laques on de lotions de mises en. plis ear, caome on le salt, 
certaines sont rftalisSes en solution aqueuse ou hydroaicoollqne et 
d'autres uniquement en solution aleoollqne. 

On rappellera ci-dessous ce que l'on> doit entendre pair polymfires 

25 sequences; 11 est en effet bien connu que les diff€rents monomSres 
entrant dans la realisation de copolym&res peuvent s'agencer de 
diffSrentes fa^oras pour condnire a la formation de la chaine poly- 
mgrique et d'nne fafon genfirale, les precedes de polymerisation 
permettent de s'orienter vers I'cbtentlon de tel on tel Igrpe de 

30polym&xes. . _ 

Bn pttftlculier, avec un procgdS de polymerisation bien deter- 
mine, il est possible d'obtenir des copolymSres dont les motifs 
monomSres sont group6s psu: espSce, ces groupements 6tant dgsignCs 
sous la denomination de ."sequence" ou encore de "bloc". 
35 De tels eopolyin&res sont en general appelfis copolymdres sequen- 
ces. 

Les polymBres sequences sont en gCnSral dea bl-polymfires coir> - 
portant deux ou trois sequences constituees d^cune Sl partir de ^ ■ 
monomeres identiques. 
40 II est bien entendn que le nonbre de sequences pent varier 
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selon les dlffSrentes utilisations envisagSes. 

Dans le cadre de la prSsente demande les copolymSres sont des 
copolymBres bi ou tri-s6quenc6s, c'e'st-a-dire que la distribution 
des motifs monomeres ou des sequences sur la chatne polTmeriqoe peut 
etre reprSsentee de la fafon schSmatlque suivante : 

XXZ....XXXZZZ...ZZZ (1) 
. ou de la fa^on suivante : 

7CSX XXXZZZ...ZZZSCX...XXX (2) 

La prfesente invention a done pour objet i titre de produit indus- 
trial nouveau une composition cosmStique capillcdLre en pcurticulier 
pour laques et lotions de mlses en plls caractiSrlste par le fait 
qu'elle contlent dans un vehleule cosinStlque approprlS an molns un 
copolymere bl ou tri-s6quencd conqportant d'une part au molns une 
s§quenee (A) correspondent i la formula suivante : 



F 



^_0-Y-l/ ^ .(HX)^ i-O-y-N/ jgjjj 

1 \ I ^ 

dans laquelle t 

7.repr£sente une chalne hydrocarbonSe, saturSe de 2 a 4 atomes 
' de carbone ou une chaine hydroearbonSe de 2 3 4 atones de eazbone 
interronqpue peu: des bStSroatones tels que . le . souf re ou Voxjg^ae, 

R^et R2 Identiques ou diffSrents reprfisentent un radical alcoyle 
de 1 a 4 atones. de carbone, 

n est 0 ou 1 et HX reprSsente un adde nin&ral ou organlque prls 
dans le groupe constituS p«u: 1 I'adde chlorhydrlque, I'adde brom!- 
hydrique, I'aclde lactique et I'adde ac6tlque, 

et d' autre part au moins une sequence (B) resultant de la polymfirl- 
sation d'un monom&ce polymfirisable par voie anionique. 

De fason prSfgrencielle, la sequence (B) , rgsultant de la poly- 
merisation d'un monomSre polymfirlsable par voie anionique peut 6tre 
representee par la formule generale suivante : 



r 



CHj - C -CHj - C CHj- C - CH2 

I i, R' 



dans laquelle 1 
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R' «st prls dans le. gxoi^ constltoS pu 



10 (1 



1) - C = N 



IvUX-^^^^ 1 



^R" repr€sentant nn 
Btome d'bydrog&ne 



(vill) -COh/^^ 



R" x^rfisentant i 
radical nSthyle 



Rj.r R2» n et HX ont la iD6me slgniflcatlcm qne d- 
dessus, R^ reprfisente una chalne hydrocaiAon£e, satuxee de 6 a 18 
atones de carbone, R^ reprgsente on radical mSthyle ou Sthyle et R^ 
reprSsente une chalne hydzocaxbon£e saturSe de 1 a 18 atones de 



Selon une foxne de realisation prfifdrSe les radicaux R* repre-. 
sentent ceux dont les foxmoles sont donnSes sons (1) et (Ix) . 

Dans, une varlcinte selon 1 'Invention, la sequence (B) r£sulte de 
la polymerisation de I'ozyde d'Stliyl&ie et pent Stre representee 
par la.£oxinile snlvante i -i. 
X±L — Lo-CHj-CHj-O-CEj-CHj O-Ca^-CE^-O-CE^-C^i 4" 

bans nne antra varlante selon 1' Invention la sequence (B) rtenlte 
de la polymerisation de I'liebrametB^l-cyelo-trislloxane oa de i'octa- 
methyl-cyclo-^etrastloxane et pent fitre r^rSsentee par la fonmile 

suivante ; 
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Si I'on se rfifdre aux fomules Bchematlques (1) et f2) ol- 
dessus les polymBres bl et tri-sfiquene6s selon 1' invention penvent 
prendre les formes snlvantes : 



(1) AAA-BBB 
(li) ABA-BBB-MA on 
. {iii)BBB-AAA-BBB 
dans lesquelles : la sSquence (ou les sequences) A correqwnd a 
celle de la fommle I et la sSqaerice (ou les sequences) B a celles 
de la formule 11,111 ou IV. 

Panni les nonomSres poovant condulre a la formation das sCqoences 
A de formole I on peut clter les nonoinBres suivants : 

les methacrylates de (H,S-diiD§thylaniino)-2 etbyle, de (H,H- 
di6thylainino)-2 6tbyle, de /" (N,N-dim6thylamino)-2'- tXbaxsJ'^ 
gthyle et de (H,ll-di6thylamino)-2'-6thoxx7-2 fithyle. 

Panni les monomSres pouvant condulre a la formation des . sequences 
B de foxinile II on pent citer les monomSres solvanta t 

le styrtoe, le m6tliyl-4 styrfine, la vinyM pyridine aon <ihlo- 
rhydrate et son lactate, la vinyl-4 pyridine, son chlorlqrarate et 
son lactate, le para-dimSthylamlnostyrfene, son chlorhydrate et son 
lactate, les mfithacrylates de mfithyle, d'€thyle, de bntyle, d'hexyle, 
d'octyle, de lauryle et de stfiaryle, le m6thacrylonltrlle, le 
vinyl-2 furane et la H-mfithyl H-lauryl-m6thacrylamide. 

Lorsqne R' dans la sgguence B de formule II represent* nne 
fonction acide earboxyliqne, cette fonctlon pent 8tre nsntralieee 
a I'aide d'nne base minSrale on organlque telle que I'anBonlaqae, 
la BonoSthanolamlne, la di-6thanolanine, la triethanolSBlae, les 
iso-propanolamlnes, la norpholine, l'Bmino-2 mgthyl-2 propeaol-i« 
l'ainino-2 m§thyl-2 propanedlol-X,3 ou encore salif ite. sons fotine de 
sel de sodium, de potassium on de inagngsium. 

Dans one varlante pr6f6rentlelle de l' invention les fonctlons 
amines tertjaires des sequences A de fonmile I {n 6tant 6gal a 
agro) peuvent 6tre quatemisees a I'alde d'un agent de qnatemlsa- 
tion cholsl par exen5>le dans le groups constltu6 par la sulfate de 
dimethyls, le bromure d'6thyle et le p-bromo ethanol. 

pourcentage des functions amines tertiaires quatemisees 
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peut yarter da O % a. 100 «, le tarn de cpiaternlsatlon etant cbolsl 
en fonctton de la destination dn polpi&re sSgiiancg. 

De Tngrrie comme la fonmile X le montre (n=..l) one partle ou la 
totaltte des £oncttons^ aiiilnes tertlalxes des sequences A de £otimxle 
5 X pent fttre saltftSe i. I'alde d'tm actde mlaixal ou organlqnei 

Comne pour les fonetlons anlneff tertlalxes cpiaternls6es le poux- 
centage des fonetlons sallfl6esf' jeut varler de O a 100%. 

Ainsl les polymSres sgc[uenc68 falblement quaternlsgs bu salifigs 
seront de preference utilises dans des laqnes aerosols, alors que 
10 les poljmSres sgquencis pips fortement quatemisgs ou saltflSs seroat 
de preference utilises dans des lotions, agueuses ou hydroalooollques 
de mlses en plls. 

Les polds noieculalres des pol^res bl et tri-sequencfis utili- 
ses selon la pr6sente invention peuvent varler dans de larges llmites. 
15 lis sont generalement fix6s en fonctlon de leur destination, c'est-a 
dire Bolt pour des laques, solt poor des lotions de mlses en plls. 

Les polymSres bi et tri-sequences selon la pres'ente Invention 
ont generalement un polds moieculaire conprls entre environ 1000 et 
1.000.000, mais de preference conpris entre 2000 et 300.000. 
20 Comme 11 a ete dLndlque d-dessos, les conpositlbns selon 1' In- 

vention peuvent se presenter sous dif ferentes f omieB et notamnent 
sous forme de lotions de mises en plls, sous forme de laques ou en- 
core sous forme de cos^sitlons traitantes. 

A titre d'exemple, une lague aerosol pour cheveux peut 6tre 
25 realises en conditionnsmt dans une bombe aSrosol de 0,2 3 5% en 
poidB d*un polymSre sequence selon 1' Invention, de 0 a 35% et de 
preference de 0 3 25 % en polds d'un alcool et de 60 'ft 99,8 % en 
polds d'on gaz propulseur liquefifi sons pression, tel que le dlchlo- 
rodifluoromethane et le tricblorofluoromSthane et leun melanges. 
30 En tant qu' alcool, on utilise de preference 1 ' alcool etfaylique 

ou 1'e^.cool Isopropylique. 

One lotion de mlse en plls selon 1 * Invention, p^ent Stra par exen- 
ple reallsee en Introdnisant dans une solution, aqneuse ou bydroal- 
coollqne, ayant un titxe de O a €0 % en alcool, de 0,2 a 10 % en poids 
35 d'un polymSre sapience selon I'lnventloh. 

Les conqpositlons cosmetlques selon 1' Invention peuyent egale- 
ment contenlr des adjuvants cosmetlques conventionnels . tels que. des 
parfums, des colorants, des preservateurs, des plastif lemts , des 
prodults epalsslssants, des prodnlts -anlonlques, cationlgues ou non- 
40 loniques, des silicones pour ameiiorer la brillance Qia..d,*.autres 
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rislnes cosm§ttques . ; ' .' 

Les eaccellentes proprl£t6s cb^mettq^ies des' CQn|posttlons seion 
1' invention, sont dnea i. la prSsiehce d'oii notns ttne sgquence de. 
fommle I dans les pol]^res bl et trj^sSquencgs. 

5 En e£fet les essais comparattfs r6alls6s par la Socigtfi deman- 

deresse ont permts de montrer que lorsqne cette sequence de fonnule 
r etatt remplacSe par d'autres sequences de structure di££grentes, 
les copolymgres sequences obtehus ne pouvalent Stre utilises dans 
des con^sttions eaplllalres et notaimsent dans des laqnes et lotions 

ao de mises en plls du fait de certaines propriStes inconqpatibles avec 
ces types de composition. 

Les proprietes des polym6res bi et tri-sequences selonl* inven- 
tion sont en plus d'une excellente solubilitS et stabillte dans les 
vehicules des laques et lotions de mises' en plls,de ne pas 8tre' 

15 ou d'Stre trSs faiblenent sensibles a 1 'humlditS ce qui peznet d'fi- 
viter de rendre la chevelure polsseuse et collante, de former un 
film souple sur les cheveux, les rendant agrSable au tpucher, ce film 
etant faellemiBnt eilmlnable par slnqple brossage ou pelgnage. " 
La prBsente invention a 6gal«i>ent pour objet un precede de fixa- 

20 tion de la chevelure, ce precede consistant Si appliquer une quantite 
suffisemte d'une contposition selon. 1 'invention, & enrouler les che- 
veux sur des rouleaux de mise en plls et a siScher la chevelure par 
apport extfirieur de chaleur pendant un temps d' environ 3 -ft 20 minu- 
tes. 

25 Selon un mode parti<:ulier de realisation de ce precede la com- 

position est appliquee immediatement aprSs le rin;age les cheveux 
ayant subi un shampooing. 

Bien que le procede de preparation des polymSres sequences 
sbit cdnnu, la Societe demanderesse rappelle les princlpiaes etapes 

30 conduisant & leur formation. . 

Ces polymerisations sbnt de preference initlSes par des amorceurs 
.dits "anionlques", qui sont en general des mStaux appartenant au 
premier groupe du tableau p6riodlque des §16ment8 tela que le lithium, 
le sodium, le potassium, etc... ou des courses orgcuriiques de ces 

35 metaux. 

On pent par exemple citer des con^siis tels que le diphenylme- 
tKylsodium, le f luor6nyi-lttBIum, le f luorenyl-sodlum, le naphtalSne-: 
sodtom, le naphtalSne-potassium, le naphtal&ie-lithlum, le tetraphe- 
nyl-dlsodlobutane, le phenylisopropyl potassium. 
40 Le eholx des amorceurs de polymerisation est en effet tr&s 
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important Mr tl pemet de dfiteiJDiner la structure du polpoSre ^fr- 
queries. Waattt, le "napIwtaianeTfiodj3o» pecqet 4'orieriter la poljaSrl.'- 
oatton vers I'obtehtton xl'im cqpolxnexe "trt'^sSqaencS'' . Par centre, 
le pMnxUsopzppyl potassinm oa la 'dl]^ifi&rlaetlL7l--sodlua permettent 
5 d'orlenter la polYmgrisatlon eh voe de I'obtentlcn d'tm pol7in£re 
■bi-sSqoehcS". 

Ces reactions de polynSrisatlon condolsant & la fozinatl<m de 
polym&res sSquencSs ont Ueo dans des solvants aprotlques. tele qne 
par exenple le bensSne, le t£trdIg^drofarane, le tolndne, etc... 
10 D'tme fagon gSnfaale, I'obtenUem de polyneres seqaencfis s'effec- 

tue de la fafon suivante. Tout d'abord, on prSpare one solution de 
I'tOnoroeur dans le solvent cdibisi puis I'on ajoate un des mbnonfires 
devant conduire i une des deox sSqoences, a^rSs polymerisation de 
ce monomdre, on ajoute le second monomere devant conduire i la for- 
15 nation de I'aatre sequence. 

Apris la fin de la polymerisation, le polymdre sequence est 
aesactive a I'alde de qoalqaes gouttes d'nn solvent contenant des 
protons tels qne le methanol. 

Comme 11 a Ste IndiquS ci-dessus, c'est le choir de I'amorceur 
20 qui oriente la formation d'un polym&re bl-sgquence ou tri-seqnenee . 

D'une fa^on gSnSrale, la reaction oondulsant 31 la formation de 
ces polyneres sequences, est effectuSe 1 one teinperature d'envlron 
- 70'C. Ces reactions de polymerisation en vne de I'obtentlon de 
polymdres sequences, ne peuvent Stre evidenment effectuSes ft I'alde 
25 de inonomeres comportant des hydrogSnes mobiles, ds tels aonomSres 
ponvant Stre par ezeiqple des addes, des amides, non 'substltues 
sur 1' azote, des ^alcools, des composgs contenant des hydrogSnes 
o- earboDyllques etc... 

En consequence, si I'on desire obtenlr des polymdres sequences 
30 eonportant dans une de leurs sequences dea fonctions aeldes, etc..., 
11 est neeessalre de partlr de monooares pooyant conduire ulterlen- 
rement par reaction chlmiqne, i. la formation de ce tgpe de -.fbnctlon. 
Dans ce but, on peat par exenple partir de monomSres posseioant nne 
- fonctlm ester. En effet, par hydrolyse, 11 est possible d'obtenlr 
35 les acldes correspondants . 

One telle fa^on de proceder peut Stre enqployee lorsque I'on 
desire oibtenlr des sequences constltnees par des restes acide metha- 
cryllqae. 

Dans le but de mleuz falre.'ocnprendre 1' invention on va decrlre 
^ maintenant & tltre d' illustration, et sans aneun caractSre llmitatlf. 
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plusieurs exemples de preparation de polym&res sequences, ainsi que 
plusieura exemples de conposition cosnfitique les contenant, 

BXBMgLES B E PRBPAHATTOW 
Copolvmferea bi-a6Quene68 
Exemples 1 - B s 

EXBMPLB 1. Prepara tion d'un polvin6re : 

mgthacrvl ate de lauryle- mfithacrvlate da 
N.H-dimgthvlamino-Z fithvle 

Dans un ballon de 4 litres, muni d'un agltateur m^canique, d'une 
ampoule & brome, d'nn tube adducteur d' azote, d'un tube plongeant 
capable de rfialiser des prdldvements du m£la^ge rfiaotiohnel bt d'u:. 
themomStre, on introduit 2 litres de t^trabydrofurane distilie 
anhydre. Le ballon est alors refroidi h une temperature de - 60»C, 
a I'aide d'un m61ange carbogiace-mfithanol. 

L' ensemble de I'appareil se trouve sous atmosphere d' azote, 
soigneusement purififi. par chauffage & 400«C en presence de feuilles 
de cuivre, le courant d' azote £tant ggalement purififi par passage 
snr de la potasse anliydre et sur du perohlorate de menn6sium anhydre. 

Par 1' ampoule & brome, on ajoute goutte a goutte, sous agitation, 
12,5 ml d'une solution de diphgnylmfithyl-sodium dans du tfitrahydro- 
furane (0,8 mole par litre), puis on ajoute toujours sous agitation, 
100 g de m4thacrylate de lauryle pur en 15 minutes. 

Aprfes agitation, on ajoute alors en 15 minutes ^galeoent, & la 
meme teji4>6rature {-60«C), 100 g de mfithacrylate de H, »-dim6thylaml- 
no-2 6thyle. 

La temperature monte ISgSrement et dds que I'exothermicitg de la 
polymerisation s-estoinpe, on dSsactive le polymSre bi-86quenc§ dont 
les deux sequences sont constitufies par le polymfithacrylate de lau- 
ryle et le polymethacrylate de N.»-dim6thyl-amino-2 ethyle. Bn gene- 
ral cette derniSre 6tape est realisge a I'aide de quelques gonttes 
de methanol. La solution devient alors pratiquement incolore, on 
distilie le tetrahydrofurane et le polymere residuel est dissous 
dans du chloroforms puis preciplte par de 1 -ether de pfitjale. Aprfea 
deux dissolutions dans le chloroforme et deux precipitations dans 
1 'ether de petrole le polymire est se«ihe sous pression reduite. 

On obtient ainsi le polymfere bi-sequence attendu avec un rende- 
ment de 80 96. 

^^''">^^y^«^*l^nt3i" montre que le polymdre est constltue de 
45 % de polymethacrylate de dimethylaminS-2 ethyle et S 55 « de 
polymethacrylate de lauryle en poids. " » 

SO.OOO."'^^'* moieculaire mpyenne calcuiee dans le toludhe a ete de , 
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Ce polymgre bl-sSgaence est soluble dans le msiange FrSon 
11/12 (60/40) f 11 est de plus soluble dans I'alcool absolu. - 

Ce polymSre bl-s6queno6 peut fitre quatemisfi par le sulfate de 
dimgthyle et le polymSre ainsi obtenu est figaleinent soluble dans les 
5 Frgons et. I'alcool absolu alnsl que dans le. melange alcool-eau 50/50. 
BxeinplBs 2-8 (voir tableau I) . 

Ces polymSres bi-sgquisnceB flgnrant dans le tableau 1 cmt 6t6 
prepares selon le mime mode opfiratblxe tel que decrit d-dessus a 
I'exen^le 1. 
10 Copolymeres tri-3eqUeac6s 

Exemples 9-12 (voir tableau II) 

• Ces polymSres tri-sequences figurant dans le tableau II ont et6 
prepares selon le ngme mode opSratolre tel que decrit ci-dessus a 
I'exen^le 1. . . 
15 Copolymares quatemls6s on salifies 
Exemple 13 

Dans un ballon de 500 ml on introduit 200 g de tetrahydrofurane 
disUlie anhydre et 40 g de polymSre sequence obtenu selon 1 'exemple 
2. AprSs dissolution consists du copolymSre on introduit 3,2 g de 
20 sulfate de dlmSthyle distilie et la solution est agitee pendant 

24 b a la temperature anbiante. On distilie ensuite le tetrabydrofu- 
zane sous pression reduite. 

On obtient ainsi avec un re n de men t de 95% tin polymare sequence 
constitue de 27,9% de methacrylate d'bexyle, 55,6 % de methacrylate 
25 de H,N-dimetbylamino-2 etbyle et 16,5% de methacrylate de H,N-diine- 
thylamlno-2 ethyle quatemise a I'aide de sulfate de dimetbyle. 
Exemples 14- 21 (voir tableau HI) 

Ces polymSres quatemises figurant dans le tableau IXI ont etfi 
prepares selon le meme mode operatoire tel que decrit ci-dessus a 
30 I'exeiqple 13. 

Exenples 22 et 23 (voir tableau III) 

Ces polymSres salifies ont egalement 6t& prepares selon le mfime 
mode operatoire tel que decrit a I'exaiqple 13 ci-dessus. 
Dans le tableaUCcl-aprSs t ' 
35 Les catadyseurs utilises sont les suivants : 

a) Dipihenyl; metiiyl sodiuia 

b) Phenyl isopzopyl potassium 

Les solvents ayant permls de mesurer la masse sioyenne en nonOire 
sont les suivants i 
40 e) tolu&ne 
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d) cyclohexanone 

* L' introduction de l?oxyde d'§thyl6ne est rgalis6e par bazbo- 
tage a 60° C pendant 4 heures> puis le polymSre vivant est dfisactivg 
avec ds I'eau. 

« dt AprSs 1' introduction de I'oetamfitbylcyelo tetra siloxane, 
la temperature est maintenue & SO'C pendant. 4 heores, puis le 
polymgre est dSsactivfi avec d^ I'eau. 
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DE COIOOSITION 



On pr£pare selon I'inveation nne lotion de nise en plis 
pour les cheveuz en pzocedant au mSlange des ingredients suivants : 

- Polym&re Bggaencfi pr£pare selon I'exesple 1, 2, 3, 7, 8, 13, 

14, 16, 17, 19, 20, 21, 22 on 23...., 2g 

- Alcool ethyllg[tte sog 

- Eau q.s.p. loOg 

Aprds plication de oette lotion sur la cbevelure, les 
dieveiuc sont enzoulSs sur blgoudis de mlse en plis et sont aounls 
a un sediage soos casque. On obtlent ainsl une excellrate mlse en 
plis, les cheveuz sont souples et agrfiables an toucsher. 



On prepare selon 1* invention nne laque pour cheveux en pro- 
15 cSdant au mglange des ingredients suivants i 

- Pol]rmdre. siSquencS prepaxfi. selon I'exenple 1, 2, 3, 4, 5, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17 18 ou 21 8g 

- Alcool etfayllqne q.s.p , lOOg 

25g de cette solution sont condltlonnte dans une bonbe 
20 aerosol avec 45 g de trlchloro£luorom6thane et 30 g de diehloxodiflno- 



EXEMPLE C 

On prepare selon 1' invention nne laque pour les cheveuz en 
procfidant au nfilange des Ingxgdlenta suivants s. 

-PolyxDdre bi-sSqnence prgparfi selon I'exesple 1..... 2g 

4:ldhlorof luoromSthane. 45g 

-Oichlorodlfluoromethcine, , 40g 



On prepare selon 1' invention une lotion de mlse en plis pour 
30 les tsbBvevx en. procedant au mfilange des ingredients suivants : 

- PolynSre bl-sequencfi pr6par6 selon I'ezenple 2, 3, 4, 13 6u 14 2g 

- Alcool ethyllque. 50g 

- Eau q.s.p lOOg 

Aprfes avoir sounls la chevelure i un shaiq>oolng on rlnoe 
35 les cheveuz et on applique la lotion uniformeinent. tes cheveuz sont 
ensoite enrouies sur blgoudis de mlse en plis et on siche. On obtlent 
ainsl de belles boncles presentant une ezcellente tehue dans le ten^s. 

On prepare selon 1' Invention une laque pour cheveux en pro- 
40 eedant au afilange des ingredients suivants : 
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- PolymSre bl-sSquence prSparfi selon I'exeiople 2, 3, 4, 13 

ou 14 8«r 

- Aleool lsbi»:opyligue q.s.p. ». ..lOOg 

25g de cette solation sont conditlonnfis dans une bonibe 
agrosol avec 45 g de trlcblorofluoronfithane et 30g de dlchlorodifluo- 
zngthane. 



On prSpare selon 1' Invention une lotion de mlse en plls 
poux les chevevut en proc£dant an mSlange des ingredients suivants : 

- PolymSre bl-sequsnc6 pr6par6 selon I'ezeiqple 14'. 2g 

- Alcool Isopropylique 50g 

- ean q.s.p ....lOOg 

BXBMPLE G 

On prepare selon 1' invention une lotion de nise en plis pour 
ies cheveux en procSdant an nfilange des ingredients suivants : 

- PolymSre bi-seguencS prgparfi selon I'exeiDople 16..... 2g 

- Alcool Sthylique 50g 

- Parfum , • 0,lg 

- Bau q.s.p lOOg 

lnn0§diatement aprSs le rin^age des cheveux ayant subi un 
8han?M30lng, la lotion est appliquSe snr I'ensenble de la chevelure. 
Les cheveux sont alors enroulfis snr des rouleaux de nise en plls et 
on procSde au sficbage pendant 15 minutes. La mise en plis obtenue a 
une excellente tenue, les dlieveux fitant brlllants et doux an toucher. 
EXSMPIS H 

On prepare one laque poor cheveux rSpondant a la fbrmale 
sulvante t 

- Polym6re bi-86quenc6 pr6par6 selon I'exenple 2, 3, 4, 13 on 14.. 2g 

- Trichlorof luoromfithane 45g 

- Dlcblorodif luoroin§thane. 40g 



On prepare une lague pour cheveux de la fafon . sulvante t 
On procSde an melange des ingredients suivants : 

- PolymSre bi-s6quencg prfipiire selon I'exenple 15 8g 

- Alcool ethylique q.s.p ....lOOg 

On Introdult 25ig de la solution obtenue dans une boiobe 
aerosol avec 4Sg de trichlorbfluoromethane et 30g de dldaorodifloo- 
roaethane. 

On prepare une laque pour cheveux de la fa^on sulvante t 



2296402 



- FolymSre pr£parg selon I'esaiqple 1, 2, 3, 5, 11, 13, 16, 



17 ou 21 i .' 2g 

- Tricblozofluoromgthane 59g 

- Dlcblorodlf luoromgthane i 39g 

5 EXBMPUS K 

On prepare tme lague pour cbeveux de la fa^on sulvante : 

- Po1yiiiSz0 prepare selon I'exeriple 5 911 11 ^9 

- Aleool Isopropyllgoe ,.i ....i. 239 

- Tri^lorofluoromethane 45g 

10 " Dlchlorodlflttorontethane 30g 

EXEMPLB Ii 

On prepare una' laque poor chevenx de la fa^on sulvante : 

- FolynSze prepare selon l<exeiqple 17. 1|259 

- Aleool ethylique.. 48,759 

15 - VxotoxxaB d' azote (5 bars) 29 

EXEMPLB M 

On prepare une laque pour cheveuz de la f agon . sulvante : 
-Polym&re pr6par6 selon I'exenple 21.. I9 

- Aleool ethylique 499 

20 - Gas eazbonlque (5 bitrs) .......*........■ 29 

EXEMPLB H • 

On prepare une laque pour cheveux de la fagon sulvante t 
" PolymSre prepare selon I'exesqple 21.......... ...i. I9 

- Aleool isopropylique : f«.« ^99 

25 - Gas earbonlque (5 bars) .' ..i 1,69 
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• RKVKNDK3VTI0NS 

1. Coioposltlon cosmStlgue caplllaire, c£uractSrls6e peir le fait 
qu'elle contieut dans vm v^hl'cule cosmStlgue approprlfi au molns on 
. copolymire bl ou txl-sSgoencS cos^ortant d'md part aa mlns tme 
sequence (A) correspondant 3 la foxmale sulvante s 



r 



•.«2 



15 



t reprSsente une chatne. hydrocarbontef satur€e de 2 & 4 atones 
de carbone ou one chalne hydrdcarbonSe da 2 & 4 atones de carbone 
lnterxoDi>ue psu: des hgt£roatomes tela que le soufre ou I'oxygftne, 
at Identlques ou dlf fSrents reprSsentent un radical 

20 alcQyle de 1 a -4 atones de carbme, ' ; — 

n est O on 1 et BX reprfisente un aclde mln£ral ou orgaialque 
prls dans le groi^e constltuS par t I'adde chlbrhydrlque, I'aelde 
bronihydrlcpief I'aclde lactlque et I'aelde acStlque. 
et d' autre part au molns une sequence (B) rSsultaat de la polynS- 
•25 rlsation d'un nonomSre polymerlsable par vole anlonique. 

— 2. ConjKJsitlon selon la revendication 1, caract6rls6e par le 
fait quje la sSguence B correspond 3 la formole g§n§rale sulvante : 



B, - C - CH- - C 

I I 



-C - CH- -! : 



dans laquelle t 
^ R* est pris < 



I le. groups eonstitufi par : 
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(iil) , c-H 

10 
20 

(vil— , (h: 



(Viil) - COM - 



i" reprfisentant un 
atome d'hydzogfine 



R" repr€sentant an 
radical methyle 



*0 (x) 
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dans lesquels : R^, Rj n et HX out la mSme slgolflcatlon que dans 
la revendicatlcm 1, reprgsente one chains hydxocarbonSe, saturSe 
de 6 a 18 atomes de carbone, R^ reprgsente un radical nSthyle ou 
gthyle "et Rg reprgserite une cbalne hydcocarbonge saturge de 1 i 18 
5 atomes de carbone. 

a.ComposltloD selon la revendicatlon 1, caxaebgrlsge pax le 
fait que la sgquence B correspond a la fonmile soivante : 



10 (III) -j-O-CHj- CH^-O-CHj-CH,— 0-CH,-CH,-0-CH,- 

4.Coii?>ositioa selon la revendicatlon caraotgrisge par' le 
fait que la sgquence B correspond a la fonnole sulvante : 



|le |e 
Si-0- Si- 

L I 



r 

-O - Si - 

L 



r 



5. Con5)oaltion selon la revendicatlon 1, caractgrlsge par le 
fait que la sgquence A de fonnole I rgsxilte de la polymgrisation 
d'un monom&re tel que les mgthacrylates de <N,N-diingthylaffiino)-2 

20 gthyle, de {N,N- digthylamino) -2 gthyle, de r(H,»-diingthyianino)-2' 
gthoxyj -2 gthyle et de |(H,H- digthylamino)-r-gthow|-2 gthyle. 

6. Coiqposltlon selon I'une quelconqtie des revendlcatlons 1 et 
5, caractgrlsge par le fait que lorsque n-o dons les sgqoences A 
de fonnole I, les fonctions amines tertiaires sont quatdmisges, 

25 s un taux compris entre 0 et 100 «, a I'aide d'un. agent de qoater- 
nisation. 

7. Conpbsition selon la revention 6, caractgrlsge par le fait 
qoe 1' agent de qoatemisation est le sulfate de dimgthyle, le 
bronnire d'gthyle on le 8-broiiio fithanol. 

30 8. Composition selon I'one qoelconque des revendications 1 et 
2, caraotgrisge par. le fait que les sgqoences B de fornmle I rgsul- 
tent de la polymgrisation d'un monom&re tel que : le styrgne, le 
ingthyl-4 styrSne, la vinyl-2 plrydine, son cblorhydrate et son 
lactate, la vinyl-4 pyridine, son chlorhydrate et son lactate, le 

35 paxa-dingtbyl-aminostyrgne, son chlorhydrate et son lactate, les 
mgthacrylates de mSthyle, d'gthyle, de butyle,d'he^le, d'octyle, 
de lauryle et de stgaryle, le mgthacxylonitrlle, le vinyl-2 furane 
et la N-mgthyl R-lauryl agthacrylamide. 

9. OOB^siticn selon I'one quelconque des revendications 1 et 

*^ 2, caraotgrisge par le fait que lorsque R'dans la sgquence B de 
MB/S.170 
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fonnnle II reprgsente me fonctlon aciae carboxylique cette fonc- 
tion est aeutrEO-lsSe 3 I'alde d'line base mlnSrale ou organlgne telle 
que I'ainBOEdaqae, la monoStfaanolamliie, la dl-fithanolamine, la tri- 
etbanolamlne, les IsoprppanolamlBes, la moxpbollne, l'ainlno-2 nethyl- 
5 2 pxppanol-l, l*ainliio-2 in6thyl<'2 prppanedlol-1,3, on encore sallfiSe 
soas forme de sels de sodium, de potMslxim on de nasnesivm 

10. Coo^sltlon selOD I'tme gaelconqoe des revendlcatlons pre- 
cSdentes, caractSrlsee par le fait gae le polyn&re bl on trl-sgqaeneS 
a un polds loolScalalre comprls entre 1000 et 1.000.000, mals de 

XO prSfSrence con^rls entre 20bO et 300.000. 

11. Con^sltlon selon I'tme qoelcongae des revendlcatlons pr6- 
cedentes, sons forme de laqoes aSrosols, caract£rlste pw le fait 
ga'elle oontlent entre 0,2 et S % en polds d'au moins un polym&re 

■ bl ou trl-sequeneSs, de O ft 35 % et de pr6f£rence de O a 25 % en 
X5 polds d'ttn alcool et de CO i. 99,8 % en polds d'nn gaz propalsenr 
Ilqu6fl6 sous presslon. 

12. Conposltloa selon I'une qoeleohqae des revendlcatlons IS 
10, sous forme de lotions de mlses en plis, caract^rlsee par le 
fait qa'elle oontlent, en solution aguense on hTdroaleoollqne, 

20 ayant on tltre de O & 60 % en «lbool, de 0,2 & 10 % en polds d'an 
nolns un polym&re bl on trl-sSqoenefi. 

13. Composition selon I'une quelcongae des revendlcatlons 
pr€cfidentes, caractfirisee par le f ait ga'elle contlent-Scralement 
des adjuvants cosmfitlgues conventlonnels tels que des paxfuos, des 

25 edlorants, des prSservateurs, des plastlflants, des produits ispals- 
sissants, des produits- anioniques, eatlonlques ou non ionlques, 
des silicones on d'autres rCslnes cosmfitlgoes. 

.14. Proc6d$ de fixation de la dievelure, caraetSrisfi par le 
fait que I'on applique sur les cheveux une quantity sufflsante d'use 
30 composition selon I'une qoelconque des revendlcatlons I a 13, que 
I'on enroole les cheveux sur des rouleaux de mlse en plj.8 et que 
I'on s&che la cbevelnre par apport extfirleur de chaleur pendant un 
. teiq?s de. 3 a 20 minutes. 

15. ProcSdfi selon la revendlcation 13, caractfirlsS par le fait 
35 que la jconqpositlon selon les revendlcatlons 1 a 13 est appliqnfie 

Ijmnedlatement aprSs le rlncage des cheveux ayant subl un shampooing. . 
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